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Mit einer Aluminium/Magnesium-Legierung beschichtete Werkstiicke 



[0001] Die vorliegende Erfindung ist auf mit einer Aluminium/Magnesium- 
Legierung beschichtete WerkstQcke gerichtet, sowie auf ein Verfahren zu ihrer 
Hersteliung. 

s [0002] Die Abscheidung von Aluminium, Magnesium Oder Alumini- 
um/Magnesium-Legierungen auf WerkstQcken, die aus unedlen Metallen beste- 
hen, ist ein probates Mittel, urn diese WerkstQcke vor Korrosion zu schQtzen. Sie 
werden dabei gleichzeitig mit einer dekorativen Beschichtung versehen. Die 
schQtzende Metallschicht wird hierbei vorwiegend galvanisch auf dem WerkstQck 

io abgeschieden. Durch die abgeschiedene Metallschicht wird die Korrosionsbestan- 
digkeit des WerkstQckes signifikant verbessert. Es zeigt sich allerdings, dass die 
Korrosionsbestandigkeit des WerkstQckes von der Haftung der aufgebrachten 
Schutzschicht auf dem WerkstQck abhangt. Bei nicht ausreichender Haftung der 
Schutzschicht auf dem WerkstQck wird die Schutzschicht leicht entfernt, z. B. beim 

is Einschrauben einer mit einer Oberflachenschicht aus Aluminium, Magnesium oder 
einer Aluminium/Magnesium-Legierung versehenen Schraube als WerkstQck in 
ein zweites WerkstQck. Dadurch tritt an diesen Stellen Korrosion, insbesondere 
Kontaktkorrosion auf. Diese Korrosion fQhrt unweigerlich zur Zerstorung des 
WerkstQckes. Eine langfristige Verhinderung der Korrosion ist somit nicht gewahr- 

20 leistet. 

[0003] lm Stand der Technik hat es verschiedene Versuche gegeben, die- 
ses Problem zu I6sen. 

[0004] In der DE 31 12 919 A1 wird vorgeschlagen metallbeschichtete Ei- 
senwerkstQcke mit einer Haftvermittlungszwischenschicht aus Kobalt, Kobaltlegie- 
25 rungen oder nickelhaltigem Kobalt zu versehen und hierauf eine Aluminiumschicht 
galvanisch aufzubringen. Die als Haftvermittler dienende Zwischenschicht wird 
aus einem wassrigen Medium galvanisch aufgebracht. Optional kann nach Auf- 



-2- 

bringen der Galvano-Aluminiumschicht auf die Haftvermittlungsschicht, die Galva- 
no-Aluminiumschicht chromatiert werden. Hierdurch wird die Korrosionsbestandig- 
keit weiter verbessert. 



[0005] In der DE 38 04 303 wird ein Verfahren zur Verbesserung der Haf- 
s tung von galvanischen Aluminiumschichten auf MetallwerkstQcken durch Aufbrin- 
gung einer Haftvermittlungsschicht vorgeschlagen. Zur Aufbringung der Haftver- 
mittlungsschicht aus Eisen. Eisen und Nickel, Nickel, Kobalt, Kupfer und Legie- 
rungen der vorstehend genannten Metalle oder Zinn-Nickel-Legierungen wird ein 
nichtwassriger Elektrolyt verwendet. Nach Aufbringung der Zwischenschicht als 
io Haftvermittlungsschicht auf ein Metallwerkstuck wird eine Galvano- 
Aluminiumschicht auf die Zwischenschicht aufgebracht. Hierbei ist die Aufbringung 
der Zwischenschicht aus einem nichtwassrigen Elektrolyten essentiell, da ansons- 
ten bei der Verwendung eines wassrigen Elektrolyten durch den wahrend der E- • 
lektrolyse entstehenden Wasserstoff eine VersprSdung des Metallwerkstuckes 
is auftritt. Hierdurch werden die oft verwendeten niedrig legierten hochfesten Stahle 
nachteilig beeinflusst. Durch Verwendung eines nichtwassrigen Elektrolyten zur 
Aufbringung der metallischen Zwischenschicht wird die Versprodung der WerkstO- 
cke vermieden. 



[0006] Sowohl in der DE 31 21 919 A1 als auch in der DE 38 04 303 A1 
werden reine Galvano-Aluminiumschichten auf die mit einer Zwischenschicht ver- 
sehenen Werkstucke aufgebracht. Beide Druckschriften beschreiben nicht die 
Aufbringung von Aluminium/Magnesium-Legierungen auf WerkstOcke. 

[0007] In der EP 1 141 447 B1 werden Elektrolyte zum Beschichten von 
Werkstucken mit Schichten aus einer Aluminium/Magnesium-Legierungen offen- 
bart. Eine solche Beschichtung ist besonders notwendig, wenn Verbindungen mit 
Magnesiumteilen erzeugt werden sollen, weil die Korrosionsprodukte des Magne- 
sium-Metalls alkalisch sind und die Aluminium-Oberflachenbeschichtungen angrei- 
fen. Durch Einsatz von AIuminium/Magnesium-Legierungen wird hier die Kontakt- 
korrosion vermieden und eine Langzeitbestandigkeit der Beschichtung bewirkt. Es 
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wird vorgeschlagen Stahlbefestigungselemente fur den Kontakt mit Magnesium- 
bauteilen, insbesondere in der Automobilindustrie mit Aluminium/Magnesium- 
Legierungen zu beschichten. In der EP 1 141 447 B1 werden keine metallischen 
Zwischenschichten, die zwischen dem WerkstQck und der korrosionsreduzieren- 
den Schicht aus einer Aluminium/Magnesium-Legierung angeordnet sind, offen- 
bart. 



[0008] Die auf einem WerkstQck aufgebrachten Aluminium/Magnesium- 
Schichten des Standes der Technik sind sehr hart und sprode. Werden Befesti- 
gungsmittel, die mit einer Aluminium/Magnesium-Schicht versehen sind, wie z. B. 

io Schrauben, zur Befestigung von Bauteilen verwendet, so besteht die Gefahr. dass 
die Schrauben die Bauteile durch die auf dem Befestigungsmittel aufgebrachte 
Aluminium/Magnesium-Schicht oberflachlich anrauen und im schlimmsten Fall 
zerstQren. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn die Bauteile aus relativ 
weichen oder sproden Materialien bestehen, wie z. B. aus Magnesium. Durch die 

is oberflachliche Zerstorung des Bauteiles kann dieses wiederum einer vermehrten 
Korrosion ausgesetzt sein, welche bis zur Zerstorung des Bauteiles fuhren kann. 

[0009] Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass die Alumini- 
um/Magnesium-Schicht, die auf dem Befestigungsmittel aufgebracht ist. abbricht 
und somit das Grundmaterial des Befestigungsmittels, wie z. B. Eisen oder Stahl 
2 o freigelegt wird. Die Folge einer solchen Freilegung des korrosionsanfalligen 
Grundmaterials ist wiederum eine vermehrte Korrosion des Befestigungsmittels 
durch Kontaktkorrosion. 

[0010] Grundsatzlich tritt die vorbeschriebene Korrosion vermehrt bei hohen 
pH-Werten auf, so dass bei beiden vorgenannten Fallen der Zerstorung der Ober- 
25 flachenschicht des Befestigungsmittels oder des Bauteils die Korrosionsgeschwin- 
digkeit bei hohen pH-Werten steigt. 

[001 1] Die technische Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, beschich- 
tete Werkstucke bereitzustellen, die eine verbesserte Korrosionsbestandigkeit, 
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insbesondere im alkalischen Bereich aufweisen sowie in Kombination mit anderen 
Materialien eine verminderte Korrosion zeigen, insbesondere wenn die 
beschichteten Werkstucke als Befestigungsmittel zur Befestigung von Bauteilen 
verwendet werden. 



5 [0012] Die technische Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird gelost durch 
ein beschichtetes Werkstiick umfassend ein Substrat, eine auf dem Substrat auf- 
gebrachte metallische Zwischenschicht und eine auf der Zwischenschicht aufge- 
brachte Schicht enthaltend eine Aluminium/Magnesium-Legierung. 



[0013] In einer bevorzugten AusfUhrungsform ist die Oberflache des Sub- 
io strates elektrisch leitfahig. Dies kann vorzugsweise durch eine Beschichtung des 
Substrates mit Graphit erfolgen. 

[0014] Vorzugsweise enthalt das Substrat ein Metail und/oder eine Metall- 
Legierung. Alternativ kann das Substrat ein metallisiertes Substrat sein, wobei das 
Substrat vollflachig Oder teilflachig metallisiert sein kann. Bevorzugte Substrate 
is enthalten Kunststoffe. 

[0015] Das Substrat kann des Weiteren Inhaltsstoffe ausgewahlt aus der 
Gruppe Eisen, Stahl, Eisen-Legierung, Nicht-Eisenmetalle, Zink-Druckguss, Alu- 
minium-Druckguss, Titan, Titan als Legierung, Magnesium. Magnesium- 
Druckguss oder Mischungen derselben enthaiten, wobei die vorgenannten Metalle 
2o vorzugsweise als Legierungsbestandteil in dem Substrat vorliegen. 

[0016] Die metallische Zwischenschicht enthalt vorzugsweise Eisen, Eisen 
und Nickel, Zinn und Nickel, Nickel, Kobalt, Kupfer, Chrom, MolybdSn, Vanadium 
oder Legierungen der vorstehend genannten Metalle. 



[0017] Die metallische Zwischenschicht hat vorzugsweise eine Schichtdicke 
von 0,1 urn bis 30 urn. In einer weiteren bevorzugten AusfOhrungsform ist die 
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Schichtdicke der metallischen Zwischenschicht 0,5 um bis 20 urn, weiter bevor- 
zugt 1 um bis 10 um und am meisten bevorzugt 1,5 um bis 8 um 

[0018] Die auf der metallischen Zwischenschicht aufgebrachte Schicht ent- 
haltend eine Aluminium/Magnesium-Legierung enthalt vorzugsweise 0,5 bis 70 
Gew.% Magnesium. In einer weiter bevorzugten Ausfuhrungsform sind 1 bis 50 
Gew.%, weiter bevorzugt 2 bis 40 Gew.%, in einer weiteren bevorzugten AusfUh- 
rungsform 3 bis 30 Gew.%, vorzugsweise 4 bis 25 Gew.% und am meisten bevor- 
zugt 5 bis 20 Gew.% Magnesium in der Aluminium/Magnesium-Legierung enthal- 
ten. 

[0019] Vorzugsweise hat die Schicht enthaltend eine Alumini- 
um/Magnesium-Legierung eine Schichtdicke von 0,1 urn bis 100 um. In einer wei- 
ter bevorzugten Ausfuhrungsform ist die Schichtdicke 0,5 um bis 70 urn, weiter 
bevorzugt 1 um bis 50 um. vorzugsweise 2 um bis 40 um, weiter bevorzugt 3 um 
bis 30 um, weiter bevorzugt 4 um bis 28 um und am meisten bevorzugt 5 um bis 
25 um. 

[0020] Die Schicht enthaltend die Aluminium/Magnesium-Legierung ist vor- 
zugsweise die Oberflachenschicht des beschichteten WerkstOckes. Alternativ 
kann noch mindestens eine Schicht auf der Schicht enthaltend die Alumini- 
um/Magnesium-Legierung aufgebracht sein, die vorzugsweise eine Passivierung 
ist. 

[0021] Das beschichtete WerkstOck ist vorzugsweise eine Gestellware, eine 
Schuttgutware Oder ein Endlosprodukt, wobei das beschichtete WerkstOck vor- 
zugsweise ein Draht, ein Blech, eine Schraube, eine Mutter, eine Betonveranke- 
rung, ein Befestigungselement Oder ein Maschinenbauteil ist. Vorzugsweise wird 
das beschichtete WerkstOck in der Automobilindustrie im Getriebe-, Motoren- und 
Karosseriebereich eingesetzt Es kann eine Olwanne oder eine Getriebe6lwanne 
sein. 
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[0022] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Bereit- 
stellung eines Verfahrens zur Herstellung eines beschichteten WerkstOckes, um- 
fassend die Schritte: 

a) Aufbringen einer metallischen Zwischenschicht auf ein Substrat und 

5 b) Aufbringen einer Schicht enthaitend eine Aluminium/Magnesium- 

Legierung auf die metallische Zwischenschicht. 

[0023] Vorzugsweise wird in Schritt a) die metallische Zwischenschicht aus 
einer wassrigen Losung oder einer nicht-wassrigen LSsung abgeschieden. 

[0024] In einer bevorzugten AusfOhrungsform wird die metallische Zwi- 
io schenschicht chemisch abgeschieden. 

[0025] Alternativ kann in Schritt a) die metallische Zwischenschicht aus ei- 
nem wassrigen Elektrolyten galvanisch abgeschieden werden. MSgliche Elektroly- 
te sind Losungen der Metallsalze des Eisens, Kobalts. Nickels, Kupfers oder 
Zinns. Diese konnen als Halogenide, Sulfate, Sulfonate oder Fluoroborate vorlie- 
is gen. Die Elektrolyte konnen weitere Additive enthalten wie z. B. komplexierende 
Substanzen . 

[0026] Es ist alternativ auch mSglich in Schritt a) die metallische Zwischen- 
schicht aus einem nicht-wassrigen Elektrolyten galvanisch abzuscheiden. M6gli- 
che Elektrolyte enthalten Verbindungen des Molybdans oder Vanadiums oder aller 
20 anderen vorgenannten Metalle, die die Zwischenschicht enthalten kann. Die Me- 
talle liegen vorzugsweise als Halogenide vor, die mit Ether, insbesondere Diethy- 
lether und/oder Acetylacetonat (acac) komplexiert sein kSnnen. 



[0027] Vorzugsweise wird in Schritt b) die Schicht enthaitend eine Alumini- 
um/Magnesium-Legierung aus einem wasserfreien Elektrolyten abgeschieden. In 
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einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform wird in Schritt b) die Schicht enthal- 
tend eine Aluminium/Magnesium-Legierung aus einem wasserfreien Elektrolyten 
galvanisch abgeschieden. Als Elektrolyt kann jeder Elektrolyt verwendet warden, 
der dem Fachmann gelaufig ist Insbesondere enthalt der Elektrolyt aluminiumor- 
ganische Verbindungen der allgemeinen Formeln (I) und (II) 

MRRVKH-AKR^n-R 3 ] (I) 
AI(R 4 ) 3 (II) 

wobei n gleich 0 oder 1 ist, M gleich Natrium Oder Kalium ist und R 1 , R 2 , R 3 , R 4 
gleich oder verschieden sein konnen, wobei R 1 , R 2 , R 3 , R 4 eine Ci bis C 4 Al- 
kylgruppe sind und als Losungsmittel fur den Elektrolyt ein halogenfreies, aproti- 
sches Losungsmittel eingesetzt wird. 

[0028] Als Elektrolyt kann ein Gemisch aus den Komplexen KlAIEt*], Na 
[AIEU] und AIEt3 eingesetzt werden. Das molare Verhaltnis der Komplexe zu AIEt3 
ist vorzugsweise 1 :0,5 bis 1 :3 und weiter bevorzugt 1 :2. 

[0029] Die elektrolytische Abscheidung der Schicht enthaltend eine Alumini- 
um/Magnesium-Legierung auf dem Werkstuck wird unter Verwendung einer losli- 
chen Aluminium- und einer ebenfalls Idslichen Magnesiumanode oder unter Ver- 
wendung einer Anode aus einer Aluminium/Magnesium-Legierung durchgefuhrt. 

[0030] Die elektrolytische Beschichtung wird vorzugsweise bei einer Tempe- 
ratur von 80 bis 105°C durchgefuhrt. Bevorzugt ist eine Temperatur des Galvani- 
sierungsbades von 91 bis 100° C 

[0031] In einer bevorzugten AusfQhrungsform wird auf das Substrat, bevor 
in Schritt a) die metallische Zwischenschicht aufgebracht wird, eine den elektri- 
schen Strom leitende Schicht aufgebracht. 
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[0032J Die den elektrischen Strom leitende Schicht kann mit jedem Verfah- 
ren auf das Substrat aufgebracht werden, welches dem Fachmann bekannt ist. 
Vorzugsweise wlrd die den elektrischen Strom leitende Schicht durch Metallisie- 
rung auf das Substrat aufgebracht. 

s [0033] Wenn das beschichtete Werkstuck der vorliegenden Erfindung als 
Befestigungsmittel verwendet wird, tritt unerwarteterweise keine Beeintrachtigung 
des beschichteten WerkstQckes auf. Obwohl eine Oberflachenschicht aus einer 
Aluminium/Magnesium-Legierung sehr hart, sprode und wenig duktil ist, haftet sie 
nach und wahrend der Verwendung als Befestigungsmittels immer noch sehr fest 

10 auf dem beschichteten Werkstuck. Des Weiteren ist die verwendete Beschichtung 
bestehend aus der Zwischenschicht und der Oberflachenschicht so elastisch, dass 
sie sich nach Verwendung als Befestigungsmittel nicht nachteilig verandert hat. 
Wenn das beschichtete Werkstuck z.B. als Schraube in ein Bauteil geschraubt 
wird gibt die Oberflachenbehandlung des Werkstucks unerwarteterweise nach. 

is Dies fuhrt dann zu einer weiteren Reduzierung der Beanspruchung des beschich- 
teten WerkstQckes. Da keine Zerstorung der metallischen Zwischenschicht sowie 
der Oberflachenschicht enthaltend eine Aluminium/Magnesium-Legierung, auftritt, 
wird das beschichtete Werkstuck auch nach und wahrend seiner Verwendung si- 
cher vor Korrosion, insbesondere vor Kontaktkorrosion, geschutzt. 

20 [0034] Diese genannten Vorteile weisen die mit einer Alumini- 
um/Magnesium-Beschichtung versehenen Werkstiicke des Standes der Technik 
nicht auf. Entweder wird die Oberflachenschicht bestehend aus einer Alumini- 
um/Magnesium-Schicht zerstSrt, so dass dann Korrosion des WerkstQckes eintritt 
oder aber die sehr harte und sprode Schicht aus Aluminium/Magnesium-Legierung 

25 der WerkstQcke des Standes der Technik zerstort die Oberflache der zu befesti- 
genden Bauteile derart, dass diese ansehlielSend einer verstarkten Korrosion 
ausgesetzt sind. 

[0035] Die voriiegende Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele er- 
lautert, ohne jedoch auf diese beschrankt zu sein: 
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Beispiele: 
Beispiel 1 



Ein Blech der GroRe 100 x 25 x 1 mm aus Stahl St37 wind mit einer Nickelzwi- 
schenschicht mit einer Starke von ca. 1 um versehen. Die Nickelschicht wird aus 

5 einem wassrigen Nickelsulfamatelektrolyten galvanisch abgeschieden. Nachfol- 
gend wird eine Schicht aus einer Aluminium/Magnesium-Legierung mit einem 
Magnesiumanteil von 20 Gew.-% und einer Schichtdicke von 12 um durch galva- 
nische Abscheidung aus einem nicht-wassrigen Elektrolyten auf der Nickelschicht 
abgeschieden. Das beschichtete Blech wird der Lange nach um einen Winkel von 

io 180° gebogen, wobei die aufgebrachten Metallschichten im Bereich der Biegekan- 
te unversehrt bleiben. 

Vergleichsbeispiel 1: 

Ein Blech der Grofte 100 x 25 x 1 mm aus Stahl St37 wird mit einer Schicht aus 
einer Aluminium/Magnesium-Legierung mit einem Magnesiumanteil von 20 Gew.- 
u % und einer Schichtdicke von 12 um durch galvanische Abscheidung aus einem 
nicht-wassrigen Elektrolyten versehen. Das so beschichtete Blech wird der Lange 
nach um einen Winkel von 180° gebogen, wobei an der Biegekante Teile der Be- 
schichtung aufreilien und teilweise in Form von feinsten Nadeln abplatzen. 



20 Beispiel 2 

FOnf Schrauben der GroRe M6 x 55 werden mit einer Aluminium/Magnesium- 
Legierung mit einem Magnesiumanteil von 15 Gew.-% und einer Schichtdicke von 
16 um durch galvanische Abscheidung aus einem nicht-wassrigen Elektrolyten 
versehen. 
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FQnf weitere Schrauben der Grolie M6 x 55 werden mit einer Nickelschicht mit 
einer Schichtdicke von ca. 1 pm versehen. Die Nickelschicht wird aus einem wass- 
rigen Nickelsulfamatelektrolyten galvanisch abgeschieden. Nachfolgend wird auf 
der Nickelschicht eine Aluminium/Magnesium-Legierung mit einem Magnesiuman- 
s teil von 15 Gew.-% und einer Schichtdicke von 16 pm durch galvanische Abschei- 
dung aus einem nicht-wassrigen Elektrolyten aufgebracht. 

Alle Schrauben werden einmal bis zur Halfte in eine Mutter entsprechender Grolie 
hinein und wieder heraus geschraubt. Die so behandelten Schrauben werden an- 
schlieliend in eine SalzsprOhnebelkammer gehangt und ihr Korrosionsverhalten 
io wird untersucht. Dabei zeigt sich, dass bei den Schrauben, die mit einer Nickel- 
zwischenschicht versehen wurden, eine langere Zeit verstreicht, bis eine erste 
Korrosion der Schrauben erkennbar ist. 



Beispiel 3 

Schrauben der Grolie M5 x 5 werden in einer Trommel mit einer Alumini- 
um/Magnesium-Legierung mit einem Magnesiumanteil von 10 Gew.-% und einer 
durchschnitUichen Schichtdicke von 14 urn aus einem nicht-wassrigen Elektrolyten 
galvanisch beschichtet. 

Weitere Schrauben werden mit einer Nickelzwischenschicht mit einer Schichtdicke 
von ca. 1-2 urn Nickel versehen. Die Nickelschicht wird aus einem wassrigen Ni- 
ckelsulfamatelektrolyten galvanisch aufgebracht. Nachfolgend wird auf der Nickel- 
schicht in einer Trommel eine Schicht aus einer Aluminium/Magnesium-Legierung 
mit einem Magnesiumanteil von 10 Gew.-% und einer durchschnitUichen Schicht- 
dicke von 15 pm aus einem nicht-wassrigen Elektrolyten galvanisch aufgebracht. 

Jeweils drei gleich beschichtete Schrauben werden bis zum Anschlag in ein Ge- 
hause aus einer Aluminium/Magnesium-Legierung mit einer zum Schrauben- 
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durchmesser passenden Sackmutter eingeschraubt. Nachfolgend wird das Korro- 
sionsverhalten in einer SalzsprOhnebelkammer untersucht Es zeigt sich, dass die 
Gehause, in die die Schrauben mit einer Zwischenschicht aus Nickel einge- 
schraubt wurden, erst significant spater korrodieren. Die Gehause mit den 
s Schrauben ohne Nickelzwischenschicht zeigen zu einem friiheren Zeitpunkt erste 
Korrosionserscheinungen. 



Zusammenfassend lasst sich anhand der vorgenannten Beispiele feststellen, das 
die metallische Zwischenschicht eine signifikante Verbesserung der Korrosionsre- 
sistenz bedingt. Beschichtete Werkstucke umfassend ein Substrat, eine auf dem 
Substrat aufgebrachte metailische Zwischenschicht und eine auf der Zwischen- 
schicht aufgebrachte Schicht enthaltend eine Aluminium/Magnesium-Legierung 
zeigen ein Qberiegenes Eigenschaftsprofil. das die WerkstQcke des Standes der 
Technik nicht aufweisen. 



15 



20 
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PatentansprQche 

1 Ein beschichtetes WerkstOck umfassend ein Substrat, eine auf dem Substrat 
aufgebrachte metallische Zwischenschicht und eine auf der Zwischenschicht 
aufgebrachte Schicht enthaltend eine Aluminium/Magnesium-Legierung. 

5 2. DasbeschichteteWerkstQcknachAnspruch1.dadurchgekennzeichnet.dass 
die Oberftache des Substrates elektrisch leitfahig ist. 

3. Das beschichtete WerkstOck nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeich- 
net. dass das Substrat ein Metall und/oder eine Metalllegierung enthalt 
und/oder ein metallisiertes Substrat ist. 

10 4 Das beschichtete WerkstOck nach einem oder mehreren der vorgehenden An- 
spriiche. dadurch gekennzeichnet. dass das Substrat Inhaltsstoffe ausgewahlt 
aus der Gruppe Eisen. Stahl. Eisen-Legierung, Nicht-Eisenmetalle. Zink- 
Druckguss. Aluminium-Druckguss. Titan. Titan als Legierung. Magnesium. Ma- 
gensium-Druckguss oder Mischungen derselben enthalt. wobei die vorgenann- 

15 ten Metalle vorzugsweise als Legierungsbestandteil in dem Substrat vorliegen. 

5. Das beschichtete WerkstOck nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprOche. dadurch gekennzeichnet. dass die Zwischenschicht Eisen, Eisen 
und Nickel, Zinn und Nickel, Nickel, Kobalt, Kupfer, Chrom, Molybdan, Vanadi- 
um oder Legierungen der vorstehend genannten Metalle enthalt. 

20 6. Das beschichtete WerkstOck nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht eine Schichtdi- 
cke von 0,1 um bis 30 Mm aufweist. 



7. Das beschichtete WerkstOck nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprOche. dadurch gekennzeichnet. dass die auf der Zwischenschicht aufge- 
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brachte Schicht enthaltend eine Aluminium/Magnesium-Legierung 0,5 bis 70 
Gewichtsprozent Magnesium enthalt. 

8. Das beschichtete WerkstQck nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass die auf der Zwischenschicht aufge- 
brachte Schicht enthaltend eine Aluminium/Magnesium-Legierung eine 
Schichtdicke von 0,1 urn bis 100 urn aufweist. 

9. Das beschichtete WerkstQck nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das beschichtete WerkstQck eine 
Gestellware, eine SchOttgutware oder ein Endlosprodukt ist, wobei das be- 

, schichtete WerkstQck vorzugsweise ein Draht, ein Blech. eine Schraube, eine 
Mutter, eine Beton-Verankerung oder ein Maschinenbauteil ist. 

10.Verfahren zur Herstellung eines beschichteten WerkstQckes umfassend die 
Schritte: 

a) Aufbringen einer metallischen Zwischenschicht auf ein Substrat und 

L5 b) Aufbringen einer Schicht enthaltend eine Aluminium/Magnesium- 

Legierung auf die metallische Zwischenschicht. 

H.Verfahren zur Herstellung eines beschichteten WerkstQckes gemali Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt a) die metallische Zwischenschicht 
aus einer wassrigen L6sung oder einer nicht-wassrigen L6sung abgeschieden 
20 wird. 

12. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten WerkstQckes gemaB Anspruch 
10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt a) die metallische Zwi- 
schenschicht aus einem wassrigen Elektrolyten galvanisch abgeschieden wird. 

13. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten WerkstQckes gemali Anspruch 
25 10, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt b) die Schicht enthaltend eine A- 
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luminium/Magnesium-Legierung aus- einem wasserfreien Elektrolyten abge- 
schieden wird. 

14. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten WerkstQckes gemad Anspruch 
13, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt b) die Schicht enthaltend eine A- 
luminium/Magnesium-Legierung aus dem wasserfreien Elektrolyten galvanisch 
abgeschieden wird. 

15. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten WerkstQckes gemali einem o- 
der mehreren der Anspriiche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass auf das 
Substrat, bevor in Schritt a) die metallische Zwischenschicht aufgebracht wird. 
eine den elektrischen Strom leitende Schicht aufgebracht wird. 

16. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Werkstiickes gemaB Anspruch 
15, dadurch gekennzeichnet, dass die den elektrischen Strom leitende Schicht 
durch Metallisierung des Substrates aufgebracht wird. 
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_ 15 . EPO-Munich 

18.Okt.2333 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein beschichtetes WerkstQck umfassend ein 
Substrat, eine auf dem Substrat aufgebrachte metallische Zwischenschicht und 
eine auf der Zwischenschicht aufgebrachte Schicht enthaltend eine Aluminium- 
Magnesium-Legierung, sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung. 
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